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Wandbeschichtung 

Die Erfindung betrifft eine dekorative Wandbeschichtung, die vorzugsweise im in- 
nenwandbereich angewendet wird. 

Wande und Decken von Innenraumen werden sehr haufig durch Tapeten verschie- 
denster Art verschonert, soweit nicht andere Ausbaumaterialien, wie Holz, Natur- 
steinverkieidungen Oder Imitate aus Kunststoffen Verwendung finden. 

Tapeten bestehen regelmaBig aus verschiedenen Tragermaterialien, deren dem zu 
gestaitenden Raum zugewandte Oberflache durch Farbdruck oder Dekorschichten 
zum Zweck des Erhaltens einer Struktur verandert ist. Nach ihrem VerschleiB wer- 
den diese auf dem Untergrund aufgeklebten Tapeten mittels besonderer Methoden 
entfernt. Das erfolgt rein mechanisch oder durch ein dem mechanischen Entfernen 
vorgelagertes Befeuchten, urn das Klebemittel, das die Tapete an der Wand festhalt, 
anzuweichen. AnschlieBend wird die entfernte Tapete einer Vernichtung zugefuhrt. 

Es hat deshalb nicht an Versuchen gefehlt, diese Art der dekoratlven Veranderung 
von Innenraumen durch andere Techniken abzulosen, Indem eine trSgerlose Be- 
schichtung von Wandflachen erfolgt So wird eine derartige Losung in der OS 43 17 

957 beschrieben, indem eine Mischung von Zellulosepartikein kleiner 3 mm, in Was- 

* 

ser auflosbarem Kleber und einem Emulgator sowie weiteren Zumengungen aus 
Glimmer fur Glitzereffekte, Farbbeimengungen sowie Holzpartikein als Trockenmi- 
schung zur Verfugung gestellt wird und die Trockenpartikel in empirisch ermittelten 
vorbestimmten IVlengenverhaltnissen miteinander gemischt sind. Diese Beschich- 
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tung wird aus Zellulose hergestellt, die vorzugsweise aus aufbereitetem Altpapier 
hergestellt ist und dann in einer Faserlange von 0,05 bis 2 mm zur Verfugung steht 
Bedingt durch die Ausgangsstoffe ist erfindungsgemaR anteilig etwa ein Drittel der 
zur VenA^^endung vorgesehenen Trockenmasse aus Zellulose bestehend. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Wandbeschichtung derartiger Grundzusammen- 
setzung weiter zu verbessern, indem diese hinsichtlich des angestrebten Dekors 
weiteren in der Natur vorkommenden Materialien angepaBt ist. 

Erfindungsgemali wird die Aufgabe gelost, indem Zellinstrukturen mineralisclie Be- 
standteile beigemischt sind. Diese mineralischen Bestandteile sind Gesteinsmehle 
und/oder gebrochene Zusatze geeigneter Kdrnung. Des weiteren ist es moglich, die- 
ser Mischung Zellulosepartikel in einer Faserlange grower 4mm zuzumischen. Diese 
Zellulosepartikel sind Hanfzelluiose, Baumwoilzellulose und/oder Sisalzellulose. Die 
beigemischten mineralischen Bestandteile sind einheitloicher oder anderer oder un- 
terschiedlicher mineralischer Struktur. Es ist ebenso mcSglich, daR weitere Naturfa- 
sern beigemengt sind, unabhangig davon, ob die Mischung im Trocken- oder (mehr 
Oder weniger feuchten) Endzustand voriiegt. 

Die Verwendung von langfsaeriger Hanf-, Baumwoll- und/oder Sisalzellulose fuhrt zu 
einer guten Bindung der Fasern untereinander. 

Durch Aufbringen der erfindungsgemaSen Mischung auf eine zu beschichtende 
Wand wird eine dekorative wasserdampf- und iuftdurchlassige Beschichtung mil 
guten Fulleigenschaften erzielt, obwohl die erzielte Beschichtung eine gesteins- 
ahnliche Oberflache aufweist. 

Durch ein mehrschichtiges Aufbringen sind weitere Dekoreffekte erzielbar, ebenso 
durch das Beifugen von Dekorchips. 
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Der aufzubringenden Mischung konnen alternativ phosphoreszierende und/oder 
fluoreszierende Zusatze beigemengt sein, um gezielt weitere erwunschte Dekor- 
effekte herbeizufuhren. Ebenso ist es moglich, durch geeignete wasserldsliche 
Zusatze die Oberflache zusatzlich zu stabilisieren, soweit das aus der zu erwar- 
tenden Beanspruchung heraus notwendig sein sollte, 

Es konnen ebenso feuerhemmende Zusatze oder selbstverloschend eingestellte 
Zusatze beigefugt sein sowie solche Zusatze, die von der Art eines Bakteriostati- 
kums sind und/oder schmutzabweisend wirken. 

Moglich ist ebenfails, der Grundmischung zur Erzielung anderer Struktureffekte 
Leichtzuschlagstoffe, wie Perlit, beizufugen. Vorteilhafterweise sollten diese in einer 
Kornung gleich oder kieiner 3 mm beigefugt sein. 

Die Erflndung soil Im folgenden an zwei Ausfuhrungsbeispiei naher beschrieben 
werden. 

Ausfuhrungsbeispiei 1: 

Bezogen auf die Trockenmasse besteht eine vorteilhafte Mischung aus 
1 Teil Zellin-Trockenleim, 

5 Teilen Hanfzellstoff in einer Faserlange von 5 bis 20 mm, 
10 Teilen Marmormehl, 

20 Teilen Marmorquarz in einer Kornung 1...2 mm, 

-« 

44 Teilen Marmorquarz in einer Kornung 2... 4 mm. 
Ausfuhrungsbeispiei 2: 
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Eine weitere Mischung hat nachstehende vorteilhafte Zusammensetzung: 
1 Teil Zellin-Trockenleim 
3 Teile Hanfzellstoff 

30 Teile Quarzkorn in der Kornung 1...1,6 mm 



Jede der Mischungen wird trocken gemischt und zum Einsatzort gebracht. Dort er- 
folgt ein intensives Durchmischen mit und Aufquellen in Wasser, bis das entstehen- 
de Produkt unter Bezugnahme auf die Technoiogie des Aufbnngens eine hinreichen- 
de Viskositat aufweist. Die Miscliung kann auch nach Arbeitspausen von Tagen wei- 
terverarbeitet werden. Es entsteht eine flexible Innenraumbeschichtung mit hoher 
Warme- und Schaildammung, die ein naturnahes Dekor aufweist und zu jedem be- 
liebigen spateren Zeitpunkt nach mechanischem Ablosen vom Untergrund erneut 
verarbeitbar ist 

Selbstverstandiich ist es ebenso moglich, die zur Verarbeitung vorgesehene Mi- 
schung im verarbeitungsreifen Zustand zur Baustelle zu transportieren und dort be- 
reitzustellen oder einer hinreichenden Menge Wasser zuzusetzen. 

Die eingesetzte Hanfeellulose ist von der Rohstoffbasis her ein im Jahresrhythmus 
nachwachsender Rohstoff, der, insbesondere unter Nutzung von Landschaftspfle- 
gefiachen, in hinreichender Menge zur Verfugung steht und vorteilhaft gewinnbar ist 

Als weitere Beimengungen mineralischer Natur konnen neben bereits erwahnten 
Gesteinsmehlen als gebrochene Zusatze solche aus Marmormehl und/oder Quarz- 
kiesen verwendet sein. 
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Schutzanspruche: 

1. Wandbeschichtung, die in der Verarbeitungsphase mittels eines Spritzverfahrens 
Oder einer mechanischen Verteilungseinrichtung in flussigem bis pastosem Zu- 
stand vorllegend aufgebracht ist und aus Zellinstrukturen sowie Bestandteilen mi- 
neralischer Struktur besteht 

2. Wandbeschichtung nach Anspruch 1, bei der der Mischung Zellulose-Bestandteile 
in einer Faserlange groBer 4 mm beigemengt sind. 

3. Wandbeschichtung nach Anspruch 2, bei der die Zellulose Hanfzellulose ist. 

4. Wandbeschichtung nach Ansprudi 2, bei der die Zelluiose Baumwoilzellulose ist. 

5. Wandbeschichtung nach Anspruch 2, bei der die Zellulose Sisalzellulose ist. 

6. Wandbeschichtung nach Anspruch 2, bei der die Zellulose eine Mischung aus 
Hanf-, Baumwoll-, Sisalzellulose oder wenigstens zwei dieser Komponenten ist. 

7. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, bei der die Bestandteiie mi- 
neralischer Struktur Gesteinsmehle sind. 

8. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, bei der gebrochene minera- 
lische kornige Bestandteiie gleicher oder unterschiedlicher mineralischer Struktur 
beigefugt sind. 

9. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, der Bestandteiie aus Natur- 
fasern anderer Struktur beigemengt sind. 
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10. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 8 oder 9, bei der die gebrochenen 
Bestandteile in einer Kornung gleich oder kleiner 3 mm enthalten sind. 

1 1 . Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 7 bis 1 0, bei der als Gesteinsmehle 

sowie gebrochene Zusatze solche aus Marmormehl und/oder Quarzkiesen verwen- 
det sind. 

12. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 1 1 , bei der der Mischung 
phosphoreszierende Zusatze beigemengt sind. 

13. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 12, bei der der Mischung fluo- 
reszierende Zusatze beigemengt sind. 

14. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 13, bei der der Mischung 
Farbzusatze beigefugt sind. 

15. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 14, bei der der Mischung 
oberfiachenstabilisierende Zusatze beigefugt sind. 

16. Wandbeschichtung nach Anspruch 15, bei der die oberflachenstabilisierenden Zu- 
satze wasserloslich sind. 

17. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 16, bei der der Mischung 
feuerhemmende Zusatze beigefugt sind. 

18. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 16, bei der der Mischung 
selbstverloschend eingestelite Zusatze beigemengt sind. 
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19. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 18, bei der der Mischung 
Dekorchips beigefugt sind. 

20. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 19, bei der der Mischung 
Bakteriostatika beigefugt sind, 

21 . Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 20, bei der der Mischung 
sdimutzabweisende Zusatze beigefugt sind. 

22. Wandbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 22, bei der der Mischung 
Leichtzuschlagstoffe beigefugt sind. 

23. Wandbeschichtung nach Anspruch 22, bei der die Leichtzuschlagstoffe in einer 
Kornung gleich Oder kleiner 3 mm beigefugt sind. 

24. Wandbeschichtung nach Anspruch 22 oder 23, bei der als Leichtzuschlagstoff 
Perl it verwendet ist. 
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